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W piśmiennictwie są wzmianki o jedno- i dwupodstawnych śluzanach 
amonu [1, 2], potasu [1, 3, 4, 5], sodu [3], dwupodstawnych śluzanach 
[3] magnezu, baru, srebra, ołowiu, miedzi i żelaza. 

Henderson, Orr i Whitehead (6, 7] oraz Klein [8] otrzy- 
mali podwójne śluzany Ti, Sb, Mo, W z potasowcami; przebadali ich skład 
ilościowy i rozpuszczalności. 

Szwarc, Jarowickaja i Niewińcz [9] otrzymali na drodze 
podwójnej wymiany borośluzany litu, potasu, amonu, wapnia, strontu, 
baru, cynku i kadmu, wyznaczyli ich skład, rozpuszczalności w wodzie 
oraz zarejestrowali widma w podczerwieni. 

Przebadane zostały także warunki tworzenia się śluzanów La, Ce, Pr, 
Nd, Sm, Gd, Er, Tm, Yb i Y [10], ich skład ilościowy, rozpuszczalność 
w wodzie i widma w podczerwieni. 


CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 


Celem niniejszej pracy było otrzymanie śluzanów niektórych kationów 
Il-wartościowych, jak: Mg, Ca, Mn, Co, Ni, Cu, Ва і Pb, przebadanie ich 
składu oraz niektórych właściwości i widm w podczerwieni. 

Śluzany kationów II-wartościowych otrzymywano na drodze podwój- 
nej wymiany, stosując sposób postępowania omówiony w poprzedniej pra- 
cy o śluzanach lantanowców [10]. 
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Celem ustalenia składu ilościowego otrzymanych preparatów wyzna- 
czano doświadczalnie współczynnik Ag, określający stosunek masy soli do 
masy powstałego tlenku i porównywano ze współczynnikiem А, wyliczo- 
nym teoretycznie. 

W wyniku reakcji strącania otrzymano śluzany dwupodstawne o ogól- 
nym wzorze MeCsH,O, * пН.О, gdzie Me= Mg, Ca, Mn, Со, Ni, Cu, Ba 
i Pb, п=1, 2, 3, 4. Skład otrzymanych soli przedstawiono w tab. 1. 


Tab. 1. Skład śluzanów kationów II-wartościowych 


Wzór kompleksu а аа 
MECHO; · ЗН,О 7,106 7,113 
CaC,H,O, - 2H,O 5,069 5,020 
MnCvH,O, : 3H,O 4,018 4,028 
СоСьНвОв * 4H;O . Lasi 4,226 4,221 
NiC+H,O, · 4H,O 4,537 ‘4,476 ` 
СиСеНвОв : 4H;O 4,324 4,386 
ВаС,Н,Оз : H,O 2,311 2,392 
PbC,H,O, - НО 1,942 1,943 


Śluzany kationów Il-wartościowych są solami krystalicznymi o zabar- 
wieniu charakterystycznym dla Me*? w roztworze wodnym, dobrze sączą- 
cymi się i łatwymi do przemycia. Śluzany Mg, Mn, Ca, Co, Ni, Ba tworzą 
osady grubokrystaliczne, a Cu i Pb — drobnokrystaliczne w postaci py- 
lących się proszków. Otrzymane śluzany ogrzewane ulegają stopniowemu 
odwodnieniu, przechodząc w sole bezwodne (tab. 2). Łatwo ulegają roz- 
kładowi pod wpływem ogrzewania. Rozkład rozpoczyna się już w temp. 
120—150°С. 


Tab. 2. Dehydratacja śluzanów kationów II-wartościowych 
Liczba cząsteczek wody w związku 


Śluzan 80°С 100°С 120°С 150°С 
Mg 3H,O SH,O ` 3H,0' ~: — 
Са 2H,O 2H,O 1,5 — 
Мп 3H,O БЕ ` rozkład 
Co 4H,O H,O — rozkład 
Ni 4H,O 2H,O = rozkład 
Cu 4H,O — rozkład „pe 
Ba н.о H,O H,O H,O 
Pb н.о HO -- rozkład 


Śluzany kationów II-wartościowych rozkładają się pod wpływem kwa- 
sów mineralnych, пр. НСІ, w myśl równania: 

.MeCG,H,O , + 2HC1-—>MeCl, + C Hy Ов} ‹ WEW -12 

Kationy Il-wartościowe przechodzą do roztworu w: postaci łatwo rozpusz- 

czalnych soli, a trudno rozpuszczalny kwas śluzowy wypada z roztworu 

w postaci drobnokrystalicznego osadu. Proces ten: stwarza możliwości: те-› 

generacji kwasu. WO оппа д э 42 
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Następnie przebadano rozpuszczalności śluzanów: Mg, Ca, Mn, Co, Ni, 
Cu, Ba i Pb w wodzie w temperaturze pokojowej. W tym celu do kolb 
miarowych а 1 dm? wprowadzano ро 1,5 g soli i mieszano przez 12 godz. 
do ustalenia się równowagi. Osad odsączano przez lejek Schotta G4, a z kla- 
rownego, nasyconego roztworu pobierano próbki ро 500 сп, odparowy- 
wano do ok. 50 стз i oznaczano w nich zawartość kationów II-wartościo- 
wych. Mg, Mn i Pb oznaczano metodą fosforanową, Ba — w postaci siar- 
czanu, Со — a-nitrozo-B-naftole.n, Ni — dwumetyloglioksymem, Cu — 
metodą rodankową, Ca — metodą szczawianową. Na podstawie 5—6 po- 
miarów wyznaczono rozpuszczalność średnią. Rozrzut wyników charakte- 
ryzowano przy pomocy współczynnika zmienności v wyrażonego w pro- 
centach, a obliczonego na podstawie wzoru Studenta. Uzyskane dane 
przedstawiono w tab. 3. 


Tab. 3. Rozpuszczalność śluzanów kationów II-wartościowych w wodzie 
Rozpuszczalność w wodzie 


Wzór kompleksu Рс g g v% 
MeO/dm? soliam? Mdm’ 

MgC,HsO; : 3H,O 25 0,0462 0,2562 1,10 « 10—3 0,1 
CaC,H,O, : 2H,O 25 0,0090 0,0398 1,60. 1074 0,2 
Мпс&Н»Ов. 3H,O 25 0,0180 0,0600 2,3 .10— 0,1 
СоСьНвОв * 4H;O 25 0,0140 0,0466 1,74 - 10-4 0,1 
NiC,H,O, : 4H,O 25 0,0110 0,0393 1,47 - 10— 0,2 
CuC,H,O, : 4H,O 25 0,0050 0,0170 6,5 -10-5 0,3 
ВаСеНьОв · Н.О 25 0,0197 0,0444 1,29. 10— 0,2 
PbC,H,O, : H,O 25 0,0045 0,0084 2,02. 10-5 0,1 


Jak wynika z danych doświadczalnych, najłatwiej rozpuszczalną solą 
jest śluzan magnezu, rozpuszczalności šluzanów Ca, Mn, Со, Ni, Ba за 
rzędu 1074 M/dm3; najtrudniej rozpuszczalne są śluzany Cu i Pb (rzędu 
1075 M/dm3). Rozpuszczalności soli Cu i Pb są rzędu tego samego со roz- 
puszczalności śluzanów lantanowców. Różnice między rozpuszczalnością 
śluzanów lantanowców z jednej strony a rozpuszczalnością śluzanów Ca, 
Mn, Co, Ni i Ba z drugiej strony stwarzają możliwości oddzielania lanta- 
nowców od tych jonów Il-wartościowych, przy zastosowaniu śluzanu amo- 
nu jako odczynnika strącającego. 

Następnie zarejestrowano widma w podczerwieni kwasu śluzowego oraz 
śluzanów: Mg, Ca, Mn, Co, Ni, Cu, Ba i Pb (ryc. 1). 

Pomiary przeprowadzano na spektrofotometrze UR-20 w zakresie 
4000—400 cm-t. Próbkę przygotowywano przez rozcieranie substancji z nu- 
jolem i analizowano między płytkami solnymi. Przy przejściu kwasu w sól 
zanika pasmo absorpcji ok. 1730 cm”! charakterystyczne dla grup — COOH. 
i pojawiają się 2 pasma ok. 1610—1600 cm-1 i 1380 cm~! charakterystycz- 
ne dla jonu karboksylowego oraz szerokie pasmo absorpcji ok. 3500— 
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Нус. 1. Widma IR; 1 — kwasu śluzowego, śluzanów: 2 — Mg, 3 — Ca, 4 — Мп, 


5 — Co, 6 — Ni, 7 — Cu, 8 — Ba, 9 — Pb 


3200 cm”! charakterystyczne dla cząsteczek Н,О. Można więc przyjąć, że 
w śluzanach kationów II-wartościowych między metalem a tlenem grupy 
karboksylowej występuje wiązanie jonowe. Szerokie pasma absorpcyjne 


ok. 


3500—3200 cm”! i ok. 1600 cm”! świadczą o istnieniu wody krystali- 


zacyjnej. 


юн 
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PE3IOME 


Исследовали условия образования слизевокислых солей Mg, Ca, Mn, Co, Ni, 
Cu, Ba, Pb, их количественный состав и растворимость в воде при комнатной 
температуре. У слизевокислых солей общая формула: МеС,НзО, · пН,О. Это Kpr- 
сталлические, труднорастворимые в воде соли. Их растворимость порядка 
107*—1075 М/атаз. 

Зарегистрированы также 1К спектры и на их основе установлено, что в сли- 
зевокислых солях П-валентных катионов между металлом и кислородом кар- 
боксильной группы выступает ионная связь. 


SUMMARY 


The formation conditions of mucates of: Mg, Ca, Mn, Co, Ni, Cu, Ba and Pb 
were studied, their composition and solubilities in water, at room temperature, 
were determined. The mucates of II-valency cations have a general formula: 
MeC,H;Os : nHO. These salts are very slightly soluble in water. Their solubilities 
were to be of the order 10-3—10-5 M/dm?. 

The IR spectra were registered. On the basis of IR spectrum it was found 
in the mucates of II-valency cations that the ionic bond was between the metal 
and oxygen of the carboxylic group. 
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